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Voji umnodi fistio'ri on 'PolyoJerinfasorn, ljoispie.Vs!vei»o Poly- 
I?jv>ji ylciil 'ascni , i.rt he knnis t: , drift «:ie - sich in der Resell 

fiur scIiuMM" nach i)j.j.-oktX*iirbot:iet.ho«:lcn- aniarben Jassen. Auftor 
d«i-i mn»:i I t e ibarcii Farboii doi* S)).inmiia.\- so in del* Sclimolza 
mit PJ.eniontrarbstt.ii*ron isL audi noch. cUu; Fnrbcn von Stuck- 
uav« an;; soldicn P;ij?<.»imi in i. r. Y.aBrjgen Susj)C!iiai onen von Pig- 
rm:n i /'iirli.s to /Ton uncj h;i rl. I.- -iron Biiidr i-V.ya t cmtsu boschricben , 
die boim iirhd tx.cn ouf <Jor Fnscroborflticbe einch eiiUprocheiid 
gefarhten , waf.clioci^ oji Fxlmitbox % r.U£ b: Irion. Di spersiansfwrb- 
sloITo, wio sic fiir das larbon von PvlyRstGrfr-iscrn unci an- 
dero.i f <!ro}»lu»bcii Ka.vorn angcKCjidoi warden, Brgcbon jedocli 
unicr v< i £.1 oichbai'OJi thej'ni ache u rioillngungen box dor J;i~ 
>:.io.ruiH! iiur sohv ho. 1.1c KiU'bmiffon, <iox-eii Axis ben to iu koineui 
Vf?i* h- : i I t » • i r; ur aui \cro wend o t c n Ka r-b >" t o Vfui cngc s t eh I • 

JJuj <:h v t r 5i c 1 1 ;i f : d c :i n r t i Methodr-u x.ur Modi f .1 ku tion des 
Pol yu l *ri imir: I*f;r » n I l.iji v;t. es xrohl , die- Anfiirbbai-jtoit der 

K^tttsr w: vroii i. 1 i.c h v.mj verb«BSoni. So ucrcbsn sti ckstof C- 

ha I L.« j*.* , :,cb wi i-k«i >«.!«» Copo 1 yaiero in die rinse hmel "to 

■ If -» Kris* i «r.r insd.s I r. f f:-. o:i ii£ t-hr ach t uuJ am" diesem Wev, in d~in 
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Makroiuo.1eku:i. vcmnkert. Die so modif i^ierten Fasern haben 
cian.il Af finite I. y.u an ioni schen Farbstoffcn. Eine woiterc 
Morlichkeit V.ur Modi fx* i e run 45 von Polypropylon best el? t darin, 
Vorbindungen sn.1cher Me tall e in die Masse oder Fascr einzu- 
vcr.lo.ibon, die mil meLal.lierbar.cn Farbstoffen echte Farblacke 
bildon kbnnoii. Diese De einflussung der Fasereigcnschaf t en ge- 
schieht cnUcdor durch oin nictallhaltigcs Copolymcri sat oder 
durch "spezi«.l lo Nachbehandlungsoperationen des fertigen, 
ni cliL mod if :i v.\ erten Fa serm a t erials vor dem Farben, wie sie 
z.B. in don DAS 1 1297 577, DAS 1 '169 600 und DAS 1 6l9 601 
beschrieben wcnlon. Jedes diescr Vcrfabrcn zur Modifizierung 
von l'olyolcfincn erfordcrt allordings zusatzlichcn Arbeits- 
aijfVmid, dor die Faser vcrteucri, und bringt mitxmter eine 
naciiteilige liocinf lussung der phy sikali schen Eigenschaf ten 
der Faser, wic z.B, geringere Pestigkeiti Elasiizitat oder 
crhohLo Kntf J ^isimbarkei 1. , mit sich. 

Es wurde.nun gorunden,' daft sich unmodif iziertc Polyolefin- 
fascni, vorzuriMvoise Polypropylcnf asorn, mit Metallkomplex- 
farbstoffen o.inbndig fiirben lasscn, wenn man auf diesen 
Textilmaterial ion waflrigc"' Flottcn enthaltend wasscr.1 bsliche 
bx.v: . disporgiorto, me tall iorbaro Farbstoffe und mehrwertigo, 
schworiimtallaonen-ab^obendc Verbindungon in Gogenwart eines 
bispergicrsystoms auf Po I yglyko 3 :-i thcr-Dasi s outer 1JT-Farbc~ 
be-diiigungon. /.ur Einwirkung bringt . 



Dev* vorllegemlon : Erfindung liegt die Bcobachtung zugrunde , 
daft der bui Auv/cmiung mctallierbarer Farbstoffe und Metall- 
ioxungs!iiittoln im glexclien Farbebad in Gegciwart eines be.- 
sfciMMten Disport i-rsystoms in der Flotte gebildote Far black 
:»,, oJiiein bosoridoron ko 1 I oidalen Di spersionszus Land vorJiegt, 

■ * 



30 9 838 / 1006 



- 3 



2210878 



in ivclchem dicker daun unter j; coigneton therm i « chon Bed? n guii£ en 
tcchuisch brauclibare Affini t at >:ur unuiodii i or ton Polyolefin- 
fnser aul'weist. Unter die^en \ r oraussot?,ungen koimen die Flir- 
bungon cut sprccbend dem beanspruc hteii Vcrfahron sowobl nach 
dei' Auszieh- al.s auch nach dor Klotz-Jjampf -Mo thodc ei'folgeiit 
So werden beim AusziehvcrJTaliron Temperaturen von 120 - J 35° C, 
vorzugsw.eise etwa 130° C, mid einc liimvirkungs/.eit von hO r 70 
Minuten, vprzugsweise von etu T a 60 Minuten, be in: . Klota-Daapf- 
Verfahron Temperaturen von 100 - 135° C, vorzugswei.se etwa 
130° C, und Einwirkungszeiten von 10 - 7 *0 Minuten, vorzugs- 
weisc ctwa 30 Minuten, bendtigt. Diese empfohlenen Temperaturen 
lieaen mil cincm teebnischen Si cherhei tsabstand unter dem Br- 
wcichungsbcreich • dor Polyolef in- (bzw . Polypropylen- ) -Faser 
(150 - 155° C) . 

Fur die DurchrU1irbarke.it des beansprucb ten Verfabrens ist es 
wescntlich, daft dor metallfrei o 'Farbstoff und die. zur Farb- 
lackbi Idling notige zveite Kompouehto , das Metallxsiorungs- 
mittel, aus einer Flotte", also gleich^ei tig und einbadig 
angen-enikt werden, damit es zur Entstehung der Metallkoiriplex- 
verbi ndung un ter ganz bestimmt en Bedinguiigeii konmit . Obwohl 
beim Farben von metal lmodifj zi crt en Po.l ypropy .1 enfas em ebon- 
-fails die Bildung des Parb'lncks aus Farbetof r und dem in doi~ 
Faser entbal tcncji Metalli sierungami ttol erfol^t, so kann 
dieser Vorjvang nur bos t 'enf'al.1 s an dei- Obcrflauhe der Faser 
stattf inden , d. h. an denjeniiren St ell en v . an dnnen sich boi 
der metallisch modifizi er ten Faser ein Metallatoih befindet. 
Da das Mclall in dicsen Fallen nur in dor AuJJonycbicht der 
Kftsor , bestelit dann audi koine -Moglichkci t inehr fur den 

Farbstoff, sich i::i Inner u der Faser festzupotzen. 

Hoi dew o.rrindnn^::s.eiiiaftf%n V«.r lalu' e u i\«'ndet diis H.i Ic'uug (lot: 
I'; ! ■ la r. U r. * 1 a c.u; en a u fSo i -ha 11 !■ dor Fa s o.i n in «lor F .1 o t to si a i: t . 
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Da solclic Fnrblnchc v.wan ^ si sin V j g wnsserunloslicli sind, ist 
cin Di.spcn:;iersy« torn erf order lich , das den sich bi Idenclcn 
Fnrhlack in oiiiem geeignclon VerleilungszustancJ. aufrecht or- 
halt, dor oino Diffusion unci damit ein Aufziehcn dos Metall- 
kompleffarbstoffes auf die Fnser crmbglicht . Dieses Disner- 
gicrsysiem hesteht im wnsehtlicbcn mis eineiti hi chtionogenon 
Hi If smitteJ auf Basis von Alkyl-, Alky larylpolyglykolatbern 
b7.w • oxatliylicrten Fettsaurepoiyglykolestern f vorzugswei s.e 
einein Unise t zungsprodukt aus 1 Mol Iso tridccylalkohol mil b 
Mol Athylenoxid, das beim Ausziehverf ahren mit anionakiiven 
Scbutjskol.loiden rait Di s pergi erwirkung , vorzugsweise solcbcn 
auf Basis von Ligninsulf onsaurc , und fur das Klo tz-Dampf - 
Verfahrcn mit nichtionogcncii SchutzkolJ oiden rait Verdi ckungs- 
wirkung, vorzugsweise vom Typ eines vollstandig veratherten 
Kcrninehls, konibiniert ivird. 

Im Zusa mmenhang mit der vorliegenden Erfindutig ist. es a Is 
iiberraschend zu bezeiebnen, daB diesc Parblnckdisper sionen 
bci Anwescnlio i t der gonannten Dispergicrraittel ei.ne Affinitat 
zu den uninod.ifiziert.on .Polyolef inf asern aufveisen. Ebenso 
war es nich t voraussebbar , daft das genannt.e Oxatbyli erung ;s - 
produkl die Dildung des Farblacks erhoblich bescblcuni f^t . 

Die fiir die Durclif ulirung _ der Fnrluingcn nacb der neucn Mothodc 
vorgesohonen mota 1 lier baron Farbstoffo komion sowohl wa.« : scr- 
los.lich (Bcj x.cnfarbbtof f c ) als audi wasserun] cis.'l icb (nie- 
la] Ji crbarc Diaper si on sfarbsto f f e ) sein. Vom chemise him' btand 
pn.nUt aus gc.vchen, \\-erden unter die sen Kntci-orion von Fajb- 
stoffen so.l.clio Vcrbiuduagisn verstanden, die aul'grimri gar?./ 
bos l immter konstitu i. i.onoll or Vor aus- so u ngon b o f a 1 i:L t s i , 
mit liiebruort j.^en Mot a.LlatouHiii cinon Iu;o3.-d.i.na tivon koirij.*:i <r;; 
c. i.u .'.u^ejioit , wobei daw rie ta3 .1. to LI r» haiipl ~ , 1 oil neboftval 
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maftig rolumtlon wird . I3oj diosoi; Fnrbstoffcn handcll es 
si ch um Produk to au.s untersichicd lichen chcni-i sschon Ver b in dungs - 
klasscn. Hi orfiir oi^non sich alio Farbstoffe, Kelche cine o~ 
Hydroxycarbonyl-Gruppi oruug (z..B. o-HydroxyyirLhrachinone) 
odcr o - 1 ly d ro xyc ar b o x y J. - Gr up pierung ( z, • B • Sa 1 i c y 1 sa iir e-Dei*iva 1 o ) 
aufwcisen, odor die in ortho- bzw. peri-Stellung zwei Hy- 
droxy Igruppon bzw . einc Hydroxy- und eino Cai'boxyl-Griippe . (%.B« 
Alisarine) en thalt on . VSei terhin 2a hi en dieser Kiasse 

von Farbstof fen solche Azokorpor , die in ortho- oder peri- 
Stcllnng zur Azogruppicrung in einein odor besser in 

be i den aromatize hen Kornen cine Hydroxy 1- oder Carboxyl- 
Gruppe oder in dom einen Kern nine Hydro xyl- b>;w • Carboxyl- 
Gruppe and in dein anderen Kern des Azofarbstorfs eine 
Aminogruppc bo.si tv.tm • Farbstoffe des z.uvor orlautorton 
Typs werden :i 11 der Literalur cingehoiid beschrieben. 

Als Me tall iorungssnit tel cignen sich vorfahrensgemiifl solche 
Vorb.i ndungon von Chroui, Kupfer, Eisen, Kobalt , Nickel, Zink 
und Aluinin Lush, die en tsprccheiide Metallionen, besondcra in 
df.r Marine ahspnlten obno dnbei di e . Dad s 1 abili tfi t , ctvra durch 
Hydrox:i dbildung , nachi.eil.ig ssu beeinf lusscn, z,B, Salzo von 
orjrani r.chen oder anorv;anischon Sauren,. wla thcx'ittisch rdaiiv 
in? labile Cbolai-o dioscr f arb] ackbildonden Metnlllonen mi t 
Ni tr i 1 on c o tat on t Athylondi amin tetrance taton, Polyphostpha ten , 
Tar Li a ten , C:i l.ral.cu odor nit al iplia t i srhen Ami.iien, bctfonchsi's 
Tr J li t h o j » o .1 ; • m i 1 ) , o d or a u c h 111 i t Anim oni a k . 

iJ.i hi.il Ciii oui me t./;l 1 :i erba ron Do:i./,enfarbsfcoffc sind dotihalb 
I j o ? : c * i 1 1 ! < * r r, v. :i f : b I. i y\ , v; e j. .1 d e r e j 1 F a J * I » 1 a c J ; e e c h t « F a r b un gen i u 
aii:~:prec!n'*ijd«.-ii Ton en i-j ,tcbon • 
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Duziigllcli seiner Wichtaghcit uiiimit ini Hahmen der obigen 
Aufzahlung von Mot alii crungsini t teln das erfindungf?gomafi 
amrcwendele Chrom ( I II ) -ace tnto-sulf at oine Sonderstellung 
ein. Es handolt sicli dabei urn oinc Verbindung folgender 
Struktur: 



CH C00\ , 
CH^COO-^ 

Cll COOv. , 

cnjcoo^ • 



Diesc Substanx licfcrt in wafiriger Lbsung zunachst koine 
Cr (lll)-Ionoii ; erst ilurch Hydrolyse, besonders in der Warnic 
word en a llmahli ch Chrom (III ) -lonen abgegeben , gleichzeitig 
mi t der Entstohuiig. von Essigsiiur a • Das Me tallierungsmi t tel 
wirkt somit einerseits als Donator fur Chroraioneu , andercr- 
sei Is als . 5a ure spender f was der alLnahlichen Dildung eines 
besonders fe:i n verte.il ten Farblacks sehr en tgegenkoinmt . 

Di e in den De i spi elen zur Clinrakterisicrung der Farbstoffe 
angu&ehcneu Colour- Indox-Nunuiierii wurdon der 2. Auflage 
195(i sowie dutii Erga)i7.unji;3ljand 19<>3 entnoinmeii : 
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Doiispiol 1 

Flo cite aus unmodif j zl r-i- 1 en Polypropyloufascni wird in ein«**m 
inVFarbeapparat be.i oinem f\l o t i cuverliiil Lnis von 1 : 20 Viir 
Go Minutcn bei 130° C mil. einer wafiri&en FJ.otte von 130° C. 
gefarbt, die - bezogen nuf das Gewicht der ti*ockenen Ware - 
folgcnde Komponenteu cnthalt: 

2 % des Bei zcnCarbstof fes der Formel 

110 



HO 



COO II y // 3 



S0 3 H 



2 % cines anionak Liven SchutsskolJ oids emf Basis von 

Lign.i usulf onsa'ure 
1 % des Unis etzungsproduk t s aus 1 Mol Isotridocylal- 
kohol nvii: 8 Mol A thyl on ox id , und 

3 % Cliroin(III)-ticelato-sul£>.t. 

N a ch d cm Fa b e n w :i rd d i <-» so e r 1 j a .1 1 e 1 1 c V/a r e i n ii b X i c h e r We i s e 
pcsjjiilt i gescif t und rcrtiggvs toll! . 

Mon erlwill ciitp briljantc, ccljtc Orai^ofarbung in ieinor 
d ens Fa r s to f i *a u fwa i: d an : : : on* e s a? on on Fa r b t i e ft* . 

He j y p i. o J. 2 



D:i e Fhrinn;;; wird only :»rei:hend ?W:r in lk:ii*i> iol 1 licscli ri oi; '.-non 
■ ; h * i * I v voJ'i-r;^ liits's'o :i , J edo c u i J 1 « r Vo j v. c» ; dm? £ vo ii 
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^ % des ' JJoizcnfnrbstorfs dor Konne] 



soyi 



HO O Nil— <^ y~ CH 




Mr\n erhalt eino brillfintc, echte Griinfarhung 



Dei spiel 3 



Die Durchf iilirung dor Fiirbung crfoJct ide in Bcispicl 1, je 
doch unLer Vcrwondun^ von 

2 % ties Be xy.otx far bsi of 7.'.s der Tonne 1 




N = 



no^f; on 



no 
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Es rcsu] tiei-t oinc ecblc Itfclnro tfarbung • 
Ucisp.i.cl h 



Wic bei Bci spiel 1 boschriebcn t\ ird ci ne Frirbimg hergftstellt 
jedoch imt or Verwend mi«; von 

2 % des Mcizonfarbs toffs cier Formal 



COOII COOH 




Man ci'halt oinoechte Blauf arbung . 
Dei. spiel 5 



Die Mannahmcn y.\iv Her&to] Lung dor Farbimg wcrden wic in Bel- 
spiel. 1 vorgcirommen , jncloch unter Vervendung e.iner waBrigen 
F J. otto o i. 1 1 e d i s p or g .i c i • 1 o a Azo p :i gr:i e n t >i , g e b i 1 d e t d ur ch Di a - 
/.olj c.rcti imtl Kupjioln yon 

1 d e s a t * o !i»n t :i * c U o n j »ri iun r o n Aim i 1 1 s 6 - CI 1 1 o - 3 - amino - 

uida/.o .! in i t dor K npj i.l tuij-slvoiuponon le A^oic Coupling 
Coinjioii'-:uL IK- C.l. Nr. 37 3;iO 
mid • »• i ha J l-fMii alls /-to la J I i <n unsiiSiuJ ttc L faJgemlc Kombinntion 
vv. «i ( A ■••hi i K .*• 1 i <• »i : 
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1.6 % Kobalt ( II) -chloricl-diliydrat f 
8 % Natriuiu-ni triloLriace tat , 

1 % des Umso Izungsprodukts aus 1 Mol lsotridocyl- 

alkohol mit b Mol Athylenoxid, und 
5 % 'eines anionaktivon Schutzkolloids auf Basis von 

Ligni nsul f onsaure • 

Die an^cgebenen Prozentzalilon beziehen sich auf das .Ge- 
wicht der trockouen Ware. 

Nach der Fer tigs tellung rosultiert einc echte Grunfarbung, 
Deispiel 6 



Die Durchfiihrung der Farbung erfolgt wie in Beispiel 5, je 
doch wird anstcllc der dort genannten, die folgendc Metal- 
3 ierungsmitt el-Kombiha tion verwemlct : 

1,2 % Kupfcrsulfnt ki-ist. 

4 % Triathanolamin, 

1 % des: Uruset/.ungsprodukts aus 1 Mol Isotridecyl- 
alkohol mit 6 Mol Athylenoxid, und 

5 % eines anionaktivon Schutzkolloids auf Basis 

von Lign.insu.lf onsaure • 

Es resulticrt eine eclite graue Farbung. 
Bci spiel 7 



Vie in Beisp.i.ol 1, jedoch untor Vorwendung von 

2 % fins :iu DA.S \ 6iy 6()1 itn Beispiel 9 genannten Uis 

I > o j~ s ;L o 1 1 s f u r h s I o f V ,s der F o r m is 1. 
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O OH 

rV 

O OH 



O— -7~V 



C CH - 



CH 



3 



CII. 



CH 



und cils Metallierungsmi 11 el -Kombination 

2 % Alutniniumsulfat krist. , Al o (S0,)«.lC ILO, 

h % ediies Sequestriermi t Ids vom Typ Natriumpolyphosphat , 

1 % des Urns e tzomgsprod ulc ts aus 1 Mol Isotri decylalkohol 

mit o Mol Athylenoxid, und 
5 % o in os an ionak liven Schutzkol.1oj.ds auf Basis Ligri.i n- 

sulfonsaure. 

■ 

wird cine-. Fax* bung auf dem dort angegebenen Fasermaterj al 
crzcug 1 . 

Es resu] tiert cine brillantc, . echte Rot far bung* 
Dei spiel l> 



Es wird nacl) dex* Vorschrif t von Bei spiel 1 eine Far bung 
hergefitcl.lt, jedoch unter Verwendmig von 

* 

2 % d«« in DAS i 6lQ 6oi im Bci.sp.icl 12 genanntcn Dis 
pcrsionsfnrbHtoffs dor Form el 




O 



ClI if ..CH.,-CH..-CII.. 
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unri nls MetalJieruiigsiiiittel einer Kombination aus 

1 % Nickel (I J )-Su:i fa t -hexflhydrat , 
3 % Natrium-nitrilo tr iacctat , 

1 JS dcs Umseti&ungsprodukts aus 1 Mol Isotridecyl- 
alkohol mil 0 Mo 3 Athylcnoxid, unci 

5 % eines anionaktivcn Schutzkolloids auf Basis 
Ligninsulfonsaure . 

Es resultiert eine echte Blauf iirbung . 

Bed spiel 9 



Stiickwarc avis uninodifi zicr t en Po J ypropylenf ascrn yird-nuf 
dem Foulard bei einer Flo t tenauf nabme von 70 Gew.-?6 init 
einer wafirigcn Flotte von Hauint cmpcra tiir . enthalt end im 
Liter 

20- g des im Deispiel k genannt'en Deizenfnrbstoffs , 
20 g Chroin(lIl)-acctato-sulfat, 

10 g einer 2Soigen walSr.igcn Lcisung eines vollstandig 
ve'ra lb er ten Kcrnmclils , unci 
2 g dos Um.scizungjqjrodulcts von 1 Mol Isotridecyl- 
alkobol mit li Mol Atliylenoxid 

geklotzt und mit/oder olui.e Z\dschcntrockn«ng im liT-Df-mpTe 
20 Minuicn bei 130° C gedainpf t . Ansclili cJiend wird die 
UYire gespiilt und in iiblicber Weise goscift. 

* ■ 

Man orbalt cine ccbto HJ aufcirbung . 
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J»a tent mas prii die 



1. Vcrfahren zum einbnili^on Farben von uniuodif i'zier ten 
Po.lyolcf infasern , vorzugswoise Po ]y propyl en fa s e r n , mit 
Mo t a 1 .1 komp .1 cxf arbs t offcn, da dur c h g ek e nn zeichnet , d a ft 
man auf diescn Texti Ima t erialioii wafiri go Flo t ten ent- 
hal tend wosscr]6slicho bzw . dispcrgiertc, metal! ierbaro 
Farb«toffe und mohrwcrtigo, schwcrme kallioucu-abgebende 
Vorbindungcii in Gegonwart eines D±spcx*gier systems auf 
Folyglykolathor-Ba si s untcr HT-Farbebedd ngungen znr 
Einin.rkun^ brjngt . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gckonuzei clmoi , daft 
man din den Me t a 1J kornji J cxf arbs t off bildenden Komponenten 
nach cinnm Ausir.i e liver fabr on wahrend hO - 70 Minuten, 
vorzugsweisc etiva 60 Minuten, hoi Temperaturen von 120 - 
1-35 C, vor/ugswoiso etiva 130° C, auf die Ware appliziert . 

3. Vcrfahren nacli Anspruch 1, dadurch . gekenn/.eichne t , daft 
man die don Me t: al lkouipl exf arbs toff bildenden Kotuponciit on 
nacli einom Klo U-Dampf - Ycrf ahron auf die Ware klotzt , 
und dieso Klotzungcn sodann mit oder olino Zw± & client rock- 
nen in einem Lu-uckdampf er . bei 100 - 135° C, vorzugsivexse 
hoi e Ufa 130° C, innorhalb von 10 - ho Minuten, vor- 
zni^su'cise etwa 30 Minuten, danipf't. 

k . . Vfi I iilii on nacli An.spruchen 1 bis 3, dadurch gekemizeiclmet , 
da/.», man als me tall:i or bare Farbstoffe wasscrlbsliclie 
He i >•.< nf arbs hjf To , tinnhhuug.i.g von i hrer chemischon Kon- 
st.i r u I i on , vtji wcndot » 
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Vorfahren nach Anspriichen 1 bis 3» dadurch gckennzeich-. 
net, daft man a.ls metallierbare Farbstoffe wasserunlos- 
liche Dispersionsf arbstof f o , unabhangig von ilier che- 
mischen Konstitution, verwendet. 

Verfahrcn nach Anspriichen 1 bis 5, dadurch gekennzeich- 
net, daft man als Metallierungsmittel thermisch relati:v 
instabile Chela to von Kupf er , Nickel, Kobalt , Chrom, 
Eisen, Aluminium, Zink mit Nitriloacetaten, Athylen- - 
cliamiri t etraacc ta ten ,. Polyphospha t en , Tartraten, Citraten, 
alipha t ischen Aminen, besonders Tria thanolainin, oder 
mit Ainmoniak, verwendet . 

Verfahren nach . Ansprvichen 1 bis 5» dadurch gekennzeicbnet 
daft man als Metallierungsmittel Chrom ( III ) -acetato- 

sulfat der Forme 1 



CH COO^ 
CH^COO^ 

CH.COO^ 
CH^COO-^ 



so lL 



veru'cndfit • 

Vorfahren nach Anspruch 2, dadiirch gckenrizeichnct, daft 
man als Dispergicrsystcm fur das Ausziehverfahren 
aiiionische Schutzko lloide mi t Di spergierwirkung , be- 
sonders auf s von Ligni nsulfonsaure , in Verbindun{$ 
mit e in cm ni ch t i diio^enon Hi ll'smi t te 1 auf Day is von Alkyl-, 
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Alkylarylpolygl ykoJiiihtirn :r*\< .: -iierten Pett/saure- 
polyglyUolcstcrn , vor»ug«Koi Umsetzungspi-odukts 
aus 4 1 Mol Iso tridccyln.l^ohoJ. .ait 8 Mol At hylonoxid , 
verwendet . 

Verfahren nacli Anspruch 3, dadurch gekennzeiclmet, dali 
iitan als Dispergiersystem fur das Klotz-Dampf-Verfahren 
nichtionogene Hilfsmittel auf Basis von ALkyl- , Alkyl- 
arylpolyglykolathcrn bzv . oxcithy lierten Fettsaurepoly- 
glykolcsterii, vorzugsweise das Umsetzungsprodukt aus 
1 Mol Isotridecylalkohol mil 8 Mol Athylenoxid, in 
Vcrlundung mit nichtionogenen Schutzkolloiden mit Ver- 
dickungswirkung, vorzugswci.se vom Typ ein.es vollstandig 
veratherten Kernmehls , vcrwendet, 

. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennsaeichne t , 
daft man die in Anspruch 8 und 9 genannten nichtiono- 
genen Oxat hylierungsprodukte . sovohl beim Auszieh- als 
auch beim Klot z-Datnpf - Verfahren auBerdem gleichssoitig 
zur Besclileunigung der Farbst of f me tallierung und damit 
der Parblackbildung verwendet. 
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